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TiivistelmS PL159474B 

Method for producing modified incrusting preparation for seed dressings based on alkaline hydrolysed 
poly acrylonitrile or acrylonltrile copolymer, characterised in that lignite ash is added, while constantly 
mixing, to the aqueous solution of hydrolysed poly acrylonitrile or acrylonitrile copolymer with pH within 
the range of 6.5-14.0 and the molar ratio of amide to carboxyl groups from 1 :1 to 1 :4, in volume 1 0- 
200% by weight in relation to the polymer mass, containing a complex of calcium, magnesium, iron 
salts and microelements such as copper, manganese, cobalt or vanadium, or water extract of lignite 
ash in the amount of 0.1-30% by weight of dry matter in relation to polymer mass, the reaction mass 
being possibly neutralised with aqueous solution of acid, preferably sulphuric or acetic acid with 
concentration of 1-20% by weight, before or after lignite ash or lignite ash extract is added until 
pH=6.5-8.0 mixture is obtained, and then the mass is homogenised at the temperature of 10-100 
degrees C, preferably 20-60 degrees C, until homogenous form is obtained. 
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igj Spos6b wytwarzania modyfikowanego preparatu inkrustujqcego do zapraw nasienrrych 
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(57) Spos6b wytwarzania modyfikowanego preparatu inkrustuj^cego do zapraw nasiennych 
opartego na alkaiicznie hydrolizowanym poliakrylonitrylu lub kopolimerze akrylonitrylu, zna- 
mienny tym, ze do wodnego roztworu hydrolizowanego poliakrylonitrylu lub kopolimeru akry- 
lonitrylu o odczynie pH w zakresie 6,5-14,0 i stosunku molowym grup amidowych do karboksy- 
lowych wynosz^cym od 1:1 do 1:4 wprowadza sie przy ci^grym mieszaniu popi61 z wegla 
brunatnego w iloSci 10-200% wagowych w stosunku do masy polimeru, zawieraj^cy kompleks 
soli wapnia, magnezu, ielaza oraz mikroelementy jak mied*, mangan, kobalt czy wanad lub 
m ekstrakt wodny popiolu z wegla brunatnego w iloSci 0,1-30% wagowych suchej masy w stosunku 
do masy polimeru, przy czyra mase reakcyjn^ ewentualnie zobojetnia sie wodnym roztworem 
^ kwasu, korzystnie siarkowego lub octowego o steieniu 1-20% wagowych przed lub po wprowa- 
N dzeniu popiohi lub ekstraktu popiohi z wegla brunatnego do uzyskania odczynu pH = 6,5-8,0, a 
2 nastepnie homogenizuje sie w temperaturze l(M00 o C, korzystnie 20-60°C do uzyskania jednoli- 
ID tej postaci. 



SPOSdB WYTWARZANIA KODYFIKOWANEGO PREPARATU 
INKRUSTUJaCBGO DO ZAP RAW NA3IENKYCH 



Zaatrzezenie paten towe 

Spos6b wytwarzania modyf ikowanego pre para tu inkruatuja.cego do zapraw nasiennych 
opurtego nii alkalioznxe I^droli^owanyin pollakrylonUrylu lub koyoiiiaerze ekryionj trylu, 
znaraienny t y m, ze do wodnego roztworu hydrolizowanego poliakrylonitrylu lub 
kopolineru akrylonitrylu o odozynic pH w zakraaie 6,5-14,0 i atoeunku wolowym grup 
amidowych do karbokaylowych wynoezacyw od 1t1 do 1t4 wprowadza aie przy ciagiym mie- 
ezanlu popidi z wegla brunatnego w iloaci 10-200# wagowych w atosunku do jnaey polime- 
ru, zawierajacy kocpleka aoli we pnia , magna zu ,4b laza oraz mikroelementy jak miedi, man- 
gan, kobalt ezy wanad, lub eketrakt wodny popioiu z wegla brunatnego w iloaci 0,1-30$* 
wagowych euchej maay w atoeunku do maay polimeru, przy czym maee reakcyjna ewentualnie 
zobojetnia aie wodnym roztworem kwaau, korzyatnie aiarkowego lub octowego o etezeniu 
1~20g wagowyoh przed lub po wprowadzeniu popioiu lub ekatraktu popioiu z wegla bruna- 
tnego do uzyakania odozynu pH « 6,5-8,0, a nastepnie homogenizuje aie w temper aturze 
10-100°C, korzyatnie 20-60°C do uzyakania jednolitej poetaci. 

* * * 

Frzedmiotem wynalazku je8t apoadb wytwarzania modyf ikowanego preparatu inkru- 
etujacego do zapraw nasiennych* 

Z polakiego opiau patentowego nr 124 871 znany jeat preparat inkrustujacy typu 
Secruat do zapraw nasiennych, bedqcy mieazanlna azelaku i polletylenu rozpuezczonq 
w rozpuezozalnikach organicznych takich jak nizaze alkohole lub ketony. Preparat ten 
tworzy na naaionach odporna meohanicznie powioke nierozpuezczalnego w wodzie pollme- 
ru przepuazozajacego wilgod. 

Z polekiob opie6w patentowych nr nr 147 715 i 147 716 znane aa preparaty in- 
kruatujace, oparte na bazie octanu poliwinylowego z ewentualnymi dodatkami plaatyfi- 
kujacymi*Preparaty tego typu rozpuazczalne w rozpuazczalnikach organicznych, tworza 
na naaionach bione polimerowa przy c sepia jaca ekiadniki zaprawy naaiennej. Wykazuje 
one jednak pod at aw owe wady zwiazane ze atoeowaniera rozpuezczalnikdw organicznych 
oraz wyatepowaniem efektu f 1 tot okay cznoa'ci w atoeunku do naaion i roe*lin. Preparaty 
te wykazuja brak lub tez nlaka zdolnoad do biodegradacjl* 

Znany jeat z polakiego opiau patentowego nr 144 192 apoadb wytwarzania modyfi- 
kowanej zaprawy naaiennej polegajacy na wprowadzeniu do znanej zaprawy chitozanu jBko 
preparatu inkruetujacego, korzyatnie w poataci roztworu lub zawieeiny polimeru mikro- 
kryetalicznego* 

Znany Jest rdwniei z polskiego opisu patentowego nr 143 526 preparat inkrustu^cy 
w poataci rozpuezczalnych w wodzie polimerow winylowych zawierajacych grupy wodoro- 
tlenowe* kerbokaylowe, amidowe czy oct ano we. Preparat ten tworzy na naaionach blony poli- 
merowe rozpuazczalne w wodzie bad* tei, po aieciowaniu za pombca np.f onnaldehydu, 
czeaciowo rozpuazczalne lub nierozpuazczalne w wodzie. 

Z opiau polakiego zgioazenia patentowego nr P. 271 321 opublikowenego w BUP 
20/89, oraz publikacji w czaaopismie "Cchrona roalin" etr.7 rok 1988, a takze z aate- 
riaiow XXVIII Seaji Naukcwej TOR cz. I, etr. 165, rok 1963, znane jeat atoaowanie do 
zapraw naaiennych preparatu inkruetujacego bedacego produktem alkalicznej hydrolizy 
poliakrylonitrylu, zwiaazcza w poataci odpadowych widkien z kopolimeru akrylonitrylu, 
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kt6ry wprowadza ale do znonyoh zapraw naeiennych po odpedzeniu nadmiaru amonleku 1 zobo- 
jetnieniu wodnym roztworem kwaau nieorganiczriego • Preparat ten zawiera 1-50 g/1 amo- 
niaku, 3-1058 wagowych pollmeru przy atoaunku grup amidowycb do karbokaylowych rdwnym 
1:1 - 1i2, i. charaktrryzuje aie okre£lonQ rozpuazczalnos'cia, tworzonej blony polimerowe;) 
dqatosowanq tylko dp okrerilonych werunkow glebowycb 1 typu nasion, bez mozllwosol kon- 
trolowanego przebiegu tego proceau dla rtfznych warunkdw kielkowania naelon oraz zrdzni- 
cowcnysL warunktfw owoczenia. ' 

Wymagania kontrolowanego rozpuszczanla biony inkrustujQce j w gleble lub je J pecznie- 
nla aa niezw^kle iatbtne dla efektywnego kielkowania nasion 1 wzroetu rorflin. 

Spoedb wytwarzania modyf ikowanego preparatu inkrustujqcego do zapraw naaiennycb we- 
dlug wynalazku polega na tym, ae do wodnego roztworu hydrolizowenego pollakrylonitrylu 
lub kopolimeru akrylonitrylu o odczynle pH w zakresie 6,5-14.0 i atoaunku molowym grup 
amidowycb do karbokaylowych wynoszacym od 1t1 do 1t4 wprowadza ale przy ciqglym mieszaniu 
popi61 z wegla brunatnago w ilodcl 10-200# wagowyoh w atoaunku do maay pollmeru , zawiera- 
ja,cy kompleks soil wapnia, magnezu y zelaza oraz mlkroelementy jak mledi, mangan v kobalt 
ozy waned, lubekstrakt wody popiolu z wegla brunatnego w ilo£ci 0,1-30$ wagowych euchej 
maay w atoaunku do maay pollmeru a naetepnie otrzymany produkt homogenizuje ale w tempe- 
ra turze 10-100°C, korzystnle 20-60°C do uzyskania jednolite;} poataci. Mase reakcyjjn* 
w przypadku wyaoklej jej zaaadowo£ci,ewentualnle zobojgtnla ale wodnym roztworem kwaBU, 
korzystnle alarkowego lub octowego o st§zeniu 1-20& wagowych, przed lub po wprowadzenlu 
popioiU lub ekatraktu popiolu z wegla brunatnego, do uzyakanla ode zynu pH w zakresie 
6,5-8,0# Procee zobojetnienla maay reakcyjnej w epoeoble wedlug wynalazku wynlka z konie- 
cznos'ci uzyakanla preparatu o odczynle pH nle oddzlaiywujqcyn ujemnie na naalona,tj. nie 
zmniejazajacym ich sily 1 energii kielkowania , ani tez rile oddzialywuje,cego fitotoksycz- 
nie na ros'liny* 

Spoaobem wed lug wynalazku otrzymuje 9ie preparat inkruatujacy., w kt6rym grupy kar- 
bokBylowe polaczone ea, wie,zaniami jonowymi ze akladnikami popiolu lub jego ekatraktu wod- 
nego, a rdwnoczesnle mlkroelementy zawarte w poplele lub ekatrakcle oprdcz pol^czeA jo- 
nowych, moga. tworzyc" ukledy chelatowe* Wytworzone pole^czenie w modyf ikow any m pre parade 
inkruetuja^eym powodujq apowolnlenie rozpuszozalnodci blony polimerowe j , przy kontrolowa- 
ne j azybkodci tego procesu w zelezno£ci od llo6cl wprowadzonego popiolu lub ekatraktu, 
w porownaniu z szybkodcia, rozpuazozania blony polimerowe j otrzymywanej z nie modyf ikowa- 
nego hydrolizatu pollakrylonitrylu* 

Czaa rozpuazozania w arodcwisku wodnym biony polimerowe j wytworzone j ne powlerzchni 
naelon 3 eat jednym z podatawowych parametrcw pre para t6w inkrustujqcyoh, bowiem naaiona 
poddawane dzialanlu zapraw naslennych wprowadzane sq wraz z pre para tami inkrustu j 4cyml 
do gleby, w kt6rej kieikuJat w wyniku dzialania wilgoci. Przebieg proceau rozpuazczania 
blony polimerowe j ma rowniez wplyw ne jakosc* nasion w trakcle ich przechowywania* 

Dla oceny rozpuszczalnoaxi w wodzie blon polimerowyeh wytwarzanych z modyf ikowanego 
preparatu inkruetujacego wykorzyatano raetod$ pomiaru aily elektromotoryczne j SSK roztwo- 
r<5w uzyakiwanych przez umieszczenie pr6bek blon polimerowyeh o masie 1,5 g w 50 cm^ wody 
deatylowanej • Pomiaru SEV. dokonywano 2a pomoca. pH-metru w warunkach atatycznych i dyna- 
roicznych w funkcji czasu. Dla b.lon wytworzonych z modyf ikowanego preparatu inkrustujja- 
cego otrzymanego apoaobem wedlug wynalazku czaa rczpuBzczania blon wynosil w warunkach 
etatycznych 70-100 godzin, zee* w warunkr.ch dynaznicznych ponad 20 godzin, podczns gdy die 
blon polimerowyeh otrzymywanych z niemodyf ikowanego hydrolizatu pollakrylonitrylu lub 
kopoliseru akrylonitrylu czaa rozpuazczania odpowiednio wyncsil 60 godzin i 10-15 godzin, 

Kodyfikowany preparat inkrUBtuJacy tv/orzy blony polir.erowe o eilnej edhezji do po- 
wlerzchni nasion, przy rdwnoczesne j przepuazczalnosci wilgcci i powietrza, a zawarte w 
blonie polimerowe j skladniki pokarmowe i mlkroelementy wspomecsjs wzroat ro^lin, kt<Sre 
wykielkowaly z inkruetowanych nesion. 
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Spoedb wediug wynelazku, pozwala na zagoapodarowenie znacznych llo£oi odpadowyoh 
w!6kien czy tworzyw z poliakrylonitrylu lub kopolimeru akrylonitrylu oraz odpadowego po- 
pioiu z wegla brunatnego* 

Kodyf ikowany pre para t inkruetujacy zwiekeza efektywnodc" dzialania zapraw naalennyoh 
w rolnictwie przy jednoczesnym iatotnym zmnie jezaniu zagrozenia aYodowiaka ekologioznego. 

Spoadb wediug wynalazku iluatruja, blizej podane przykiady wykonania nie ogranicza- 
ja,c jego zakreso* 

Przykiadl. Do mieazalnika zaopatrzonego w mieozartic tarmometr 1 pleascz 
grzejny wprowadzon 100 cceSci wagowych hydrolizatu z widkien z kopolimexj akrylonitrylu 
typu Anilana o odczynie pH ■ 13,6, maeie wiaa*ciwej 1,29 g/cm 3 , zawartoaci polimeru rownej 
25,1%, zawartodci grup karbokaylowych rownej 1 , 67-10" ^mol/g i amidowych 1 *98«10~-*mol/g 
oraz wprowadzono przy ciqglym mieszaniu 8,4 czeaci wagowych popioiu z wegla brunatnego 
zawierajQcego 20% wagowych wapnia, 5% wagowych magna zu, 10% wagowyoh zelaza, 20ppm miedzi, 
2000 ppro manganu 1 20 ppm molibdenu* Nastepnie w temperaturze 30°C zawieeine homogenizowano 
w czaeia 30 nlnut t po czy id dodano 56 cze£ci obje.tos'ciowych wodnego roztworu kwaeu pier— 
kowego o ateZeniu 10% wagowych oraz 42 czeaci objetodciowych wody technologiozne j 1 12 cze- 
aci objetoa'oiowych wodnego roztworu kwaeu octowego o ateZeniu 10$ wagowych* Zawarto£d mle- 
azalnika homogenizowano w temperaturze 20°C przez dalezych 30 minut, po czym zawieeine pod- 
dano filtracji ne prasie f lltracyjne j • 

Otrzymano 155 czeaci wagowych modyf ikowanego pre para tu inkruatuj^cego w poataci lep- 
kiej cieczy o szero-niebieekie j barwie zawieraja.ee j 17,9% wagowych euchej maay, 7, 65% wa- 
gowych polimerui 0,4656 wagowych azotu oraz O f 72*10~\ol/g grup karbokaylowych* Otrzymany 
preparat charakteryzowai ale maee, wiaaciw* rowne, 1,2216 g/cm 3 , odczynem pH ■ 7,2 i lepkos"- 
ci* rowna. 70 sek* Ozaa rozpuszczania blon polimerowyoh wytworzonych z modyf ikowanego pre- 
pare tu inkrustujacego wynoail w warunkach Btatycznych 90-100 godzin, a w warunkacb dyna- 
micznych okoio 40 godzin* 

Przykladll. Do mieazalnika jak w przykiadzie I wprowadzono 100 czeaci wago- 
wych hydrolizatu z witSkien z kopolimeru akrylonltrylu typu Anilana po prooesie odpedzenia 
nadmiaru amoniaku w temperaturze 80°C i pod cianieniem 0,1 MPa, charakteryzujqcego eie od- 
czynem pH m 7,05 f raaaa, w2a6clwq 1,2328 g/cm^, lepkoriciq 60 aek i zawartoaci* polimeru row- 
no; 17,7% wagowych oraz przy oiqglym mieezaniu wprowadzono takze 20 cze£cl wagowych wodne- 
go eketraktu popiolu z wegla brunatnego o takim samyra ekiedzie jak w przykfcadzie I, maeie 
wiadeiwej 1,1031 g/cm 3 , odczynie pH « 12,5 i zawartoaci auchej maay rownej 0,38% wagowych* 
Nastepnie zawartodd mieazalnika homogenizowano przez 15 minut w temperaturze 20°C i wytwo- 
rzony produkt poddano filtracji na flltrze 8iatkowym, 

Otrzymano 119*5 czeaci wagowych modyf ikowanego pre para tu inkruatujqoego w postaci lep- 
kiej cieczy o barwie popielatej, zawieraje^cego 14,45* wagowych euohej maay, 14,4% wagowych 
polimeru* Otrzymany preparat charakteryzowai sie maae, wias'ciwe, 1*2010 g/cm 3 , odczynem pH 
■ 7,7 i lepkoscia, 39 aek, Czaa rozpuszczania blon polimerowych z preparatu inkrustu ja^cego 
wynosii w warunkach Btatycznych 85 godzin, a w warunkach dynamic znych okoio 50 godzin* 



Zaktad Wyda wnictw UP RP. Naktad 90 cgz. 
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